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BASIC-ABSTRACT: The sandwich board 

consists of a core layer of polypropylene 

particle foam with a density of 0.02-0,10 g/cu. A-o-/bq^/ji^ 

cm and two cover layer of 

glass mat reinforced polypropylene, with a fibre 

content of 20-60 weight per 

cent. The core layer is 5-100 mm thick and the | ? 
cover layers are 1-10 mm thick. ^ 

The material of the core layer is a propylene 
copolymer with a melting point 



^ preferably between 130 and 150 deg. C. The 
cover layers contain 20-60, 
preferably 30-45 weight per cent of glass fibre in 
the form of mats. The glass 
fibres can be of any length from 2 mm upwards. 

USE/ADVANTAGE - Light, cheap, strong, rigid, 
can easily be recycled. 
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BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE 
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Molitor, Claus, DipL-Ing., 68307 Mannheim, DE; 
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@ Sandwtchplatten 

@ Die Erfindung betrifft Sandwichpiatten, daren Karnschicht 
aus Potypropylen-Partikelschaum und deren Deckschtchten 
aus gtasmattenverstarktem Poiypropyien besteht. 
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Beschreibung 

* Die Erfindunp etrifft Sandwichplatten aus einer 

Polypropylensch;i:im-Kernschicht und Deckschichten 
aus glasmattenverstarktem Polypropylen. 5 

Fur viele Anwendungszwecke besteht Bedarf an 
Leichtbauteilen, die neben einem geringen Gewicht und 
einem niedrigen Preis eine sehr gute Festigkeit und Stei- 
figkeit aufweisen und auflerdem einfach recyclierbar 
sein solieo. 10 

Diese Anforderungen werden von den erfindungsge- 
maBen Sandwichplatten erfulit Sie bestehen aus 

A. einer Kemschicht aus ^olpropylen-P^tikel- 
schaum einer Dichte von bisO,10,g,A:OTi^ und 15 

B. zwei Deckschichten aus glasmattenverstafktera | 
Polypropylen mit einem Fasergehalt von 20 bis 
60Gew-%.- 
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Patentanspriiche 

1. Sandwichplatten, bestehend aus 

A. einer Kemschicht aus Polypropylen-Parti- 
kelschaum mit einer Dichte von 0,02 bis 
0,10 g ■ cm^und 

B. zwei Deckschichten aus glasmattenver- 
starktem Polypropylen mit einem Fasergehalt 
von20bis60Gew.-%. 

Z Sandwichplatten nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kemschicht A 5 bis 100 mm 
dick ist und die Deckschichten 1 bis 10 mm dick 
sind. 




Die erfindungsgemaBe Kemschicht A besteht aus ei- 20 / ^ 

nem-^Paijik^schaujplQtt^ay^ Basis einesCHonjo) oder ^ /^TX 

po^lyn^erai desSJ^opylei}?. Vorzugsweise werden ^ 
Propylenc<5polyraere v^raidet mit einem Schmelz- NT^ ^TV 
punkt zwisdien 125 und 155** C, vorzugsweise zwischen 5 
130 und 150**C Als Schmelzpunkt gilt dabei das nach 25 
der DSC-Methode bestimmte Maximum beim zweiten 
Aufschmelzen einer Probe (Kristallitschmelzpunkt). Co- 
polymerisate des Propylens mit 1 bis 30 Gew.-%, insbe- 
sondere 1 bis 6 Gew.-<Vb Ethylen und/oder eines C4- bis ^ 
^jCe—a-Olefins sind besonders gut geeignet 30 \J 

iy^.f'"'^^^ Der Schaumstoff ist ein sogenannter Partikelschaum- A> /i ^ 

^ stoff, wie er durch VerschweiBen von Schaumstoff parti- ^ ^ 

keln^lolicfeerweise mit einenjunuttleren Durchmesser &^ w 
von Cbw^^^m? vorzugsweis^^j6^n» erhaidich ist ^ 

Die DichtFdes Schaumstoff s liegt zwischen 0,02 und 35 <^ %X * 

0,10 g/cm^ vorzugsweise zwischen 0,03 und 0,08 g/cm^ k r ^ I 

Die Dicke der Kemschicht betragt vorzugsweise 5 bis r ^ 
100. insbesondere 1 5 bis 40 nmL ^ ^ 

Die erfindungsgemaBen Deckschichten B bestehen 
aus glasmattenverstarktem Polypropylen, Dieses ent- 40 
halt 20 bis 60, vorzugsweise 30 bis 45 Gew.-% Giasfa- 
sem, vorzugsweise in Form von Matten. Die Matten 
bewirken die hohe Festigkeit des Materials. Die Lange 
der Glasfasem kann in weiten Grenzen zwischen etwa 
2 mm und unendlich schwanken. Bevorzugt sind Matten, 45 
die aus geschnittenen Glasfaserrovings einer Lange von 
5 bis 25 mm bestehen, und die durch Nadehi verfestigt 
wurden. Bei der Nadelung werden einige Glasfasem 
zerschlagen, so daB die genadelte Matte auch Anteile 
von kiirzeren Fasem aufweist 50 

Das Flachengewicht der Glasfasermatten betrSgt 
vorzugsweise 200 bis 1200 g m*^. Die Deckschichten 
sind vorzugsweise 1 bis 10, insbesondere 2 bis 5 mm 
dick. 

Die Herstellung der erfmdungsgemafien Sandwich- 55 
platten geschieht zweckmafiigerweise durch Verpres- 
sen von auf Temperaturen von etwa 210''C vorerhitzten 
Deckschichten mit der Kemschicht Grundsatzlich kon- 
nen die Schichten aber auch miteinander verkiebt wer- 
den. 60 

Die erfindungsgemaBen Schichtstoffe konnen z. B. als 
Schalelemente in der Bauindustrie oder als Automobil- 
teile, z, B. Ladeboden, Warmedammelemente oder 
schallabsorbierende Strukturbauteile verwendet wer- 
den. 65 




